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(54) Magnetresonanzkompatible Implantate aus einer Gold-Kupfer Legierung 

(57) Implantatmaterial, das dadurch gekennzeichnet ist, 
dass es aus der nachfolgenden goldkupferhaltigen Legie- 
rung besteht (Angaben in Masse nprozent): 
Au 30,0-70,0% 
Cu 30,0-70,0% 
Ft 0-7,5% 
Ag 0-10,0% 
Ir 0-5% 
Ag 0-20% 
Zn 0-5% 
Sn 0-5% 
Ru 0-5% 

weltere Metalle insgesamt unter 10%. 
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Beschreibung der Erflndung: 

Es handelt sich um bin magnetresonanzkompatibles Implantatmaterial aus einer speziellen 
goldkupferhaltigen Legienmg, die sich dadxirch auszeichnet, dass aufgrund von ahnlichen 
Magnetisiemngseigenschaften wie menschliches Gewebe bei der Erzeugung von 
kemspintomographischen Aufnahmen (Magnetresonanz) keine wesentlichen Artefakte 
erzeugt warden und geeignet ist flir den Einsatz als GefdBprothesen, sog. Stents, fur den 
Einsatz als intraluminale Prothesen, fur den Einsatz als GefaBspiralen, fur den Einsatz als 
Flatten, fiir den Einsatz als Schrauben, fur den Einsatz als Gelenkprothesen, fiir den 
Einsatz als Nagel, fur den Einsatz als Drahte, fur den Einsatz als Lochplatten, fur den 
Einsatz als Winkelplatten, fiir den Einsatz als Miniplatten, fur den Einsatz als Stifte, fur 
den Einsatz als Klemmen, fur den Einsatz als Clips, fur den Einsatz als Gelenkpfannen, ftir 
den Einsatz als extramedullare Krafttrager und fiir den Einsatz als intramedullare 
Krafltrager 

Die Goldkupferlegierung bestelit aus (Angaben in Massenprozent): 



Au 


30,0- 


70,0%, 


Cu 


30,0- 


■70,0%. 


Pt 


0- 


7,5% . 


Pd 


0- 


10,0% 


It 


0- 


5% 


Ag 


0- 


20% 


Zn 


0- 


5% 


Sn 


0- 


5% 


Ru 


0- 


5% 



weitere Metalle insgesamt unter 10%. 



Zur Verbesserung der Biovert^lichkeit kormen die Implantate beschichtet werden. Als 
Beschichtung kommeh in Frage Polymere wie z.B. Parylene oder Edelmetalle u. deren 
Legierungen. 
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Wirkungsweise: 

Bei der Bilderzeugung in der Kemspintomographie werden Magnetfelder von 0.3 -2 
Teslar benotigt. Gold und Kupfer weisen in einem starken Magnetfeld eine sehr niedrige, 
dem menschlichen Gewebe ahnliche Magnetisierbarkeit auf. Magnetisierbare Gegenstande 
fuhren dagegen zu starken Bildausloschungen. 

Das beschriebene Implantatmaterial kann aufgrund seiner Materialeigenschaften in der 
Kemspintonaographie eingesetzt werden, phne storende Artefakte zu erzeugen. 

Es lassen sich die umliegenden Gewebe dadurch besser beurteilen, so kann zum 
Beispiel auch trotz Elinbringung des Implantatmaterials der ¥erlauf einer 
Riickenmarkschadigung beurteilt werden oder entziindete Materialdn friiher erkannt 
' werden. Insbesondere sind Inaplantate, mit diesen Eigenschaft geeignet for den Einsatz 
in menschlichen GefSBen, GefeBbypassen, Ureteren, intrahepatischen Bypassen sowie . 
fiir den Einsatz in sonstigen Hohlorganen. Bisher werden alle Verfahren zur 
Einbringung eines Implantates in ein GefaB, unter Durchleuchtung mit Rontgenstrahlen 
durchgefiihrt. 

Hinsichtlich der Belastung der Patienten durch die ionisierende Strahlung nnd ihre 
Aus wirkung haben in letzter Zeit j edoch Berichte liber Hautverbrennungen nach . 
durchleuchtxmgsgesteuerten Interventionen Anfsehen erregt. Ein Ersatz der 
Rontgenverfahren durch kemspintomographische Verfahren ist wegen der fehlenden 
Strahlehbelastiing der- Kemspintomographie wunschenswert. Bisher ist der Ersatz der 
Rontgendurchleuchtungsverfahren durch die Kersnpintomographie fur Interventionen 
und KontoUdarstellungeh jedoch riicht.moglieh, da die heute allgemein verwendeten 
Implantate aus Edelstahl bzw. Nitinol im Magnetfeld kurzfristig magnetisiert werden 
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und in der Kemspintompgraphie Bildausloschungen, sog. Artefakte, erzeugen, die ein 
sicheres Auswerten der Bilder fast unmoglich macht , 

Die hier beschrieberien Implantate aus einer Gold-Kupfer Legierung weisen dagegen so 
, gut wie keine Magnetisierbarkeit im Magnetfeld auf und reduzieren Artefakte daher auf 
ein Minimum. Dadurch werden eine Implantation dieser Implantate und 
KontroUuntersuchungen in der Kemspintomographie moglich. 

Die gewahlte Legierung besitzt aufierdem eine hohere Zugfestigkeit als herkommliches 
Gold bzw. Kupfer, was fur den Einsatz unentbehrlich ist. ^ 



Schutzanspriiche: 

1) Implantatmaterial, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es aus der nachfolgenden 
goldkupfeAaltigen Legienmg besteht (Angaben in Massenprozent): 

Au 30,0-70,0% , 

Cu 30,0-70,0%. , 

Pt 0 - 7,5% 

Pd 0 - 10,0% ^ 

Ir 0- 5 % 

Ag 0- 20% 

Zn 0- 5% : 

Sn 0- 5% 

Ru - 0- 5% - 

weitere Metalle insgesamt unter 10%. 

2) wie 1 mit einer Beschichtung aus einem Polymennaterial. 

3) wie 1 mit eiher Beschichtung aus Parylene. 

4) wie 1 mit einer Beschichtung aus einem Edelmetall. 

5) wie 1 mit einer Beschichtung aus einer EdehnetalUegieruiig. 

6) Implantatmaterial, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es aus der nachfolgenden 
goldkupferhaltigen Legierung besteht (Angaben in Massenprozent): 

Au 30,0-55,0% 

Cu 45,0-55,0%. . - . 

Ag 0 - 20% • , ' 

weitere Metalle insgesamt unter 15%. 



7) wie 6 mit einer Beschichtung aus einem PolymermateriaL 

8) wie 6 mit einer Beschichtung aus Parylene. 

9) wie 6 mit einer Beschichtung aus einem Edelmetall. 

10) wie 6 mit einer Beschichtung aus einer EdelmetalUegierung. 
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